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(54) Behalter aus wasserdurchlassigem, impragnierten oder beschichteten Gewebe 



(57) Behalter aus wasserdurchlassigem Gewebe 
aus hochmodulen, synthetischen Faden, mit minde- 
stens einer Einfulloffnung zum Einspiilen von Boden 
oder Sand. 

Um die Fadenlage des Gewebes zu stabilisieren 
und den Verbrauch von Wasser zum Einspiilen von 
Sand oder Boden zu reduzieren, ist das Gewebe derart 



impragniert oder beschichtet, daB die Fadenlage des 
Gewebes stabilisiert und die Wasserdurchlassigkeit des 
Gewebes nur soweit reduziert ist, daB das Einspiilen 
der Bodenpartikel iiber groBe Strecken und die Draina- 
ge des eingespiilten Bodens iiber den gesamten Behal- 
ter moglich sind. Das Gewebe kann mit Kunststoff be- 
schichtet sein oder mit einem wasserloslichen Film, z. 
B. aus Leim, Gelatine oder dergleichen. 




FfG. 1 



CM 
O) 
CO 

o 

CO 



CL 
LU 



Printed by Jouve ; 75001 PARIS (FR) 



1 



EP 1 350 892 A1 



2 



Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Behalter 
aus wasserdurchlassigem Gewebe aus hochmodulen 
synthetischen Faden mit mindestens einer Einfulloff- 
nung zum Einspulen von Boden oder Sand und minde- 
stens einem WasserauslaB. 

[0002] Derartige, vorzugsweise schlauchfbrmige Be- 
halter mit einem Durchmesser von 0,8 bis 5 m werden 
insbesondere im Kustenwasserbau benotigt, beispiels- 
weise fur den Bau von Lahnungen, als Spulfeldbegren- 
zung oderzur Erhohung eines Deiches. In diese Behal- 
ter wird Sand, feinsandiger bis grobschluffiger Boden, 
z.B. Wattboden, eingespult. Dabei setztsich vom EinlaB 
Sand im schlauchformigen Behalter ab, bis eine vom 
EinlaB bis zum AuslaB sich erstreckende flache Rinne 
im Scheitelpunkt des Schlauches verbleibt. 
[0003] Die bekannten schlauchformigen Behalter aus 
wasserdurchlassigem Gewebe haben den Nachteil, 
daB die Durchlassigkeit des hochmodulen Gewebes so 
groB ist daf3 beim Einspulen von Sand groBe Mengen 
von Wasser benotigt werden und daB bei schlauchfor- 
migen Behaltern in relativ kurzen Abstanden Einfullstut- 
zen angebracht werden mussen, damit der Behalter 
vom EinlaB bis zum WasserauslaB vollig mit Sand oder 
Boden gefullt werden kann. 

[0004] Um den Wasserverbrauch zu reduzieren , ist es 
bekannt, bei einem schlauchformigen Behalter ab- 
schnittsweise Gewebe einzusetzen, das vollig wasser- 
dicht ist. Derartige Behalter haben den Nachteil, daB der 
eingespulte Boden oder Sand in den Bereichen, wo das 
Gewebe wasserdicht ist, nicht ausreichend drainieren 
kann. 

[0005] Ferner haben bekannte Behalter den Nachteil, 
daB sich an starker belasteten Stellen des schlauchfor- 
migen Behalters die Faden des Gewebes verschieben, 
wodurch erhebliche Wasserverluste wahrend des Spul- 
vorgangs entstehen. Diese Fadenverschiebungen im 
Gewebe konnen ferner Erosionen verursachen, so daB 
der Behalter nicht ausreichend mit Sand oder Boden ge- 
fullt werden kann. 

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei- 
nen aus Gewebe bestehenden Behalter zu schaffen, bei 
dem die Fadenlage des Gewebes stabilisiert ist und in 
den das Einspulen von Boden oder Sand mit geringe- 
rem Wasserverbrauch moglich ist. 
[0007] Diese Aufgabe wird nach der Erfindung da- 
durch gelost, daB das Gewebe derart impragniert oder 
beschichtet ist, daB die Fadenlage des Gewebes stabi- 
lisiert und die Wasserdurchlassigkeit des Gewebes zu- 
mindest zeitweise so reduziert ist, daB einerseits das 
Einspulen der Bodenpartikel uber groBe Strecken ohne 
grc-Beren Wasserverbrauch moglich ist und anderer- 
seits eine Drainage des eingespulten Bodens uber den 
gesamten Behalter erfolgen kann. 
[0008] Ein erfindungsgemaBer Behalter hat den Vor- 
teil, daB zu seiner Herstellung ein relativ durchlassiges 
und verschiebeanfalliges Gewebe verwendet werden 



kann, das wesentlich preiswerter hergestellt werden 
kann als ein dichteres Gewebe. Die Beschichtung, wel- 
che die Wasserdurchlassigkeit auf einen optimalen, vor- 
herbestimmbaren Wert reduziert, erlaubt es beim Beful- 

5 len, mit wesentlich weniger Wasser zu arbeiten als bei 
Behaltern aus nicht beschichtetem Gewebe. Das beim 
Einspulen vom Wasser getragene Bodenmaterial kann 
uber langere Strecken transportiert werden, bevor es 
sich absetzt. Dadurch konnen die Abstandederzum Be- 

10 fullen eines sehr langen schlauchformigen Behalters er- 
forderlichen Einspulstutzen erheblich vergroBert wer- 
den. Insbesondere beim Einsatz unter Wasser ist die 
Reduzierung von Spulbffnungen von Vorteil, weil da- 
durch das kosten- und zeitaufwendige Umsetzen der 

15 Spulschlauche verringert wird. 

[0009] Die Beschichtung oder Impragnierung des Ge- 
webes erfolgt bei einer Ausfuhrungsform der Erfindung 
mit einer wassrigen Kunststoffdispersion derart, daB an 
den Kreuzungsstellen von SchuB- und Kettfaden die Fa- 

20 den aneinanderkleben und die Faden vom Kunststoff 
umhullt werden. 

[001 0] Dabei werden die Poren des Gewebes verklei- 
nert und gegebenenfalls auch teilweise geschlossen. 
Weil die Poren des Gewebes gleichmaBig uber das Ge- 

25 webe verteilt, teilweise geoffnet bleiben, wird sicherge- 
stellt, daB der eingespulte Sand oder Boden - wenn 
auch uber eine langere Zeit - entwassern kann. Einege- 
wisse Wasserdurchlassigkeit ist zur Drainage des ein- 
gespulten Materials notwendig. Auch kann hierdurch 

30 ein hydrostatischer Druck abgebaut werden, was fur 
wasserbauliche Aufgaben von Vorteil ist. 
[0011] Die Kunststoffbeschichtung oder die Kunst- 
stoffimpragnierung des Gewebes bewirkt eine Fixierung 
der Fadenlage, wodurch ein Verschieben der Gewebe- 

35 faden auch in starker belasteten Bereichen, beispiels- 
weise infolge von Unebenheiten der Auflage oder auch 
im Bereich der Nahte, vermieden werden. Die Beschich- 
tung und Impragnierung des Gewebes sowie die Um- 
hullung der Gewebefaden mit Kunststoff schutzen das 

40 Gewebe gegen mechanische Beschadigungen beim 
Einbau und bieten auch Schutz gegen UV-Strahlung, 
sofern dem Kunststoff UV-Stabilisatoren beigemischt 
werden. 

[0012] Vorteilhafterweise besteht das Gewebe aus 
45 multifilen Faden, die sich beim Impragnieren mit Kunst- 
stoffdispersion vollsaugen. 

[0013] Das Gewebe kann aber auch mit einem offen- 
porigen Kunststoffilm beschichtet werden. Ferner kann 
das Gewebe auch mit Leim, Gelatine oder einem ande- 

50 ren, eine Klebeverbindung bewirkenden aber wasser- 
loslichem Material oder mit einem Kunststoffilm be- 
schichtet werden, indem wasserlosliche Granulate, z.B. 
Salz, uber die Flache gleichmaBig verteilt angeordnet 
sind. Beim Einspulen und nach dem Einspulen von Bo- 

55 den oder Sand losen sich diese Bestandteile auf, wo- 
durch das Gewebe wasserdurchlassig wird. 
[0014] Da bei einem schlauchformigen Behalter mit 
relativ groBem Durchmesser erhebliche Krafte aufzu- 
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fangen sind, wird ein Gewebe benutzt, bei dem die Kett- 
faden vorwiegend geradlinig verlaufen, wahrend die 
SchuBfaden die Kettfaden wellenartig umschlingen. Bei 
dem erfindungsgemaBen schlauchformigen Behalter 
laufen die lasttragenden Kettfaden in Umfangsrichtung. 5 
Die zur Bildung eines langen Schlauches benotigten 
und entsprechend dem jeweiligen Umfang plus Uber- 
lappungen im Bereich der Langsnaht abgelangten, 4 bis 
5 m breiten Gewebebahnstucke sind mit einer J-, 
Schmetterlings- oder Uberwendlingsnaht miteinander io 
verbunden. Die Naht, welche die Gewebebahnstucke 
miteinander verbindet, ist zweckmaBigerweise auf der 
Innenseite der Behalterwand angeordnet. 
[0015] Die Enden der zu einem Schlauch geformten 
Gewebebahnstucke iiberlappen einander und sind 15 
durch mehrere, in der Uberlappungszone angeordnete, 
in Langsrichtung des schlauchformigen Behalters ver- 
laufende Nahte miteinander verbunden. Weil diese 
Nahte auf der dem Einfullstutzen gegenuberliegenden 
Seite des Behalters angeordnet sind und sich somit die- 20 
se Nahte immeram Boden befinden, wird ein groBerTeil 
der in Umfangsrichtung verlaufenden Zugkrafte von der 
Reibung aufgenommen, welche die belastete Behalter- 
wand mit dem Boden hat. 

[0016] Die schlauchformigen Behalter oder die zu ei- 25 
nem Schlauch geformten Gewebebahnstucke konnen 
aber auch durch ijberlappendes Ineinanderstecken ei- 
nes ersten oder vorderen Behalters oder Gewebebahn- 
stucks in einem, in Einspiilrichtung folgenden, 
schlauchformigen Gewebebahnstuck ausreichend 30 
dicht miteinander verbunden werden. An der Baustelle 
kann dies beispielsweise mittels Osen und Haken ge- 
schehen. 

[0017] Der Behalter kann aber auch mattenartig und 
in Draufsicht rechteckig oder quadratisch ausgebildet 35 
sein und eine untere Gewebebahn und eine obere Ge- 
webebahn aufweisen, wobei die obere Gewebebahn 
uber Abstandhalter mit der unteren Gewebebahn ver- 
bunden ist. Diese matte narti gen Behalter konnen in be- 
kannter Weise von einem Doppelgewebe gebildet sein, 40 
bei dem die untere Gewebebahn und die obere Gewe- 
bebahn an den Randern und an einzelnen Stellen mit- 
einander verwebt sind und die Abstandhalter eingewebt 
sind. 

[0018] In der folgenden Beschreibung wird ein Aus- 45 
fuhrungsbeispiel der Erfindung unter Bezugnahme auf 
die Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 einen Langsschnitt eines schlauchformigen 

Behalters nach der Erfindung, 50 
Fig. 2 einen Querschnitt des Behalters, 
Fig. 3 eine Detailansicht einer ringsumlaufenden 
Naht, 

Fig. 4 einen Langsschnitt eines am Gelande ange- 

paBten schlauchformigen Behalters, 55 

Fig. 5 eine Verbindung zweier schlauchformiger 
Behalter, 

Fig. 6 einen stark vergroBerten Ausschnitt des be- 



schichteten Gewebes, 

Fig. 7 Seitenansicht eines ersten Behalters mit in 
Spulrichtung offenem Ende und eines zwei- 
ten Behalters mit einem entgegen der Spul- 
richtung offenen vorderen Ende, 

Fig. 8 Seitenansicht zweier uberlappend verbunde- 
ner, offener Behalter, 

Fig. 9 perspektivische Ansicht eines mattenformi- 
gen Behalters zum Einspulen von Sand, 

Fig. 10 eine Schnittansicht eines schlauchformigen 
Behalters mit angekuppeltem Behalter 

Fig. 1 1 eine Detailansicht einer Reifenkupplung, 

Fig. 12 eine Detailansicht einer Reifenkupplung und 

Fig. 13 eine Detailansicht einer Reifenkupplung. 

[0019] Derschlauchformige Behalter 1 nach Fig. 1 ist 
aus mehreren Gewebebahnstucken 2,3,4 zusammen- 
gesetzt. Jedes Gewebebahnstuck 2,3,4 besteht aus 
hochmodulem Polyestergewebe, das mit einer Kunst- 
stoffdispersion derart beschichtet ist, daft die Kett- und 
SchuBfaden verschiebefest fixiert sind und daB die Po- 
ren des Gewebes weitgehend geschlossen sind aber 
dennoch eine Drainage des eingespulten Bodens zulas- 
sen. Die schlauchformigen Behalter konnen einen 
Durchmesser von 0,8 m bis 6 m oder mehr haben. In 
Abhangigkeit vom Durchmesser hat das hochmodule 
Gewebe eine Festigkeit von 50 bis 500 KN/m. Das Ge- 
webe kann aus Polyester oder aus anderen, hochbe- 
lastbaren synthetischen Garnen, z.B. Polyamid, Polye- 
thylen, Polypropylen und dergleichen bestehen. 
[0020] Die Kunststoffdispersion ist beispielsweise ei- 
ne Polymer-Dispersion, eine wassrige Sty rol aery lat-Di- 
spersion oder Polyurethan-Dispersion. 
[0021] Die Kunststoffdispersion kann durch Aufspru- 
hen der Dispersion auf das Gewebe oder durch Eintau- 
chen des Gewebes in die Dispersion aufgebracht wer- 
den. Durch Abquetschen des getrankten Gewebes 
kann die verbleibende Kunststoffbeschichtung einge- 
stellt werden. In Folge des nur geringen Wasserverlu- 
stes zwischen dem EinlaGstutzen 9 und dem Wasser- 
auslaG 1 0 kann der Boden uber relativ weite Strecken, 
zum Beispiel 100 m, in den Schlauch 1 eingespult wer- 
den. 

[0022] Wie die Fig. 2 zeigt, iiberlappen diese Enden 
12,1 3 der zu einem Schlauch geformten Gewebebahn- 
stucke 2,3,4 einander und sind durch mehrere in Langs- 
richtung des Schlauches 1 verlaufende Nahte 8 mitein- 
ander verbunden. 

[0023] Die von den Gewebebahnstucken 2,3,4 gebil- 
deten Schlauchstucke sind uber eine innen liegende, 
ringsumlaufende Schmetterlingsnaht 7 miteinander ver- 
bunden. 

[0024] Diese Konfektionsart ermoglicht es, den 
Schlauch dadurch dem Gelande anzupassen, daB er im 
Durchmesser variiert. Die Schlauchabschnitte konnen 
konisch ausgebildet sein, indem die Langsnahte 8 
schrag zu den SchuBfaden 6 verlaufen, so daB ein 
Schlauchabschnitt an einer Seite beispielsweise einen 
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Durchmesser von 1 ,80 m und auf der anderen Seite ei- 

nen Durchmesser von 1 ,20 m hat. 

[0025] Die Enden des schlauchformigen Behalters 1 

sind durch jeweils einen eingenahten Deckel 11 ge- 

schlossen. 

[0026] Die Gewebebahnstucke 2,3,4 bestehen aus 
einem Gewebe, dessen Kettfaden geradlinig verlaufen 
und hohere Krafte mit geringer Dehnung aufzunehmen 
vermag als die wellenformig die Kettfaden 5 uberkreu- 
zenden SchuBfaden 6. Die Kettfaden 5 der Gewebe- 
bahnstucke 2,3,4 verlaufen in Umfangsrichtung, wah- 
rend die SchuBfaden 6 in Langsrichtung des Schlau- 
ches 1 verlaufen. Zur Bildung eines beispielsweise 48 
m langen Schlauches 1 werden etwa 10 Gewebebahn- 
stucke von 5 m Breite benotigt. 
[0027] Wenn groBere Schlauchlangen an der Bau- 
stelle benotigt werden als handhabbar, mussen die 
Schlauche so ausgebildet sein, daft ein weiterer 
Schlauch zuverlassig angeschlossen werden kann. Um 
dies zu erreichen, werden an den Enden des Schlau- 
ches 1 die Deckel 11 so eingenaht, daB ein Gewebe- 
uberstand 14 von 0,5 m bis 1 m verbleibt. An diesem 
Uberstand 1 4 kann uber eine ringsumlaufende Naht 15, 
insbesondere eine Schmetterlingsnaht, der Uberstand 
14 eines weiteren Schlauches 1 angeschlossen wer- 
den. Der Raum zwischen dem Deckel 11 des ersten 
Schlauches 1 und dem Deckel 11 des daran ange- 
schlossenen Schlauches muB nach dem Einspiilen von 
Sand oder Boden in den zweiten Schlauch gesondert 
mit Sand oder Boden befullt werden, bevor die Naht 15 
geschlossen wird. Dies ist jedoch bei manchen Anwen- 
dungen, z.B. unter Wasser, mit erheblichen Schwierig- 
keiten verbunden. Wird jedoch am Ende des ersten 
Schlauches und am Anfang des folgenden Schlauches 
jeweils eine Teil eines ReiBverschlusses angenaht, so 
kann die Verbindung zweier Schlauche 1 uber einen 
ringsumlaufenden ReiBverschluB erfolgen. In diesem 
Fall kann ein Deckel 1 1 am Ende des ersten Schlauches 
1 oder am Anfang des folgenden Schlauches 1 entfal- 
len, so daB auch ein nachtragliches Befiillen eines Zwi- 
schenraumes nicht erforderlich ist. 
[0028] Damit der ReiBverschluB nach dem SchlieBen 
dicht ist, ist mindestens eine ReiBverschluBhalfte mit ei- 
nem Dichtstreifen versehen, dersich nach dem Schlie- 
Ben des ReiBverschlusses auf die Innenseite des 
ReiGverschlusses auflegt und diesen abdichtet. 
[0029] Wie die Fig. 7 und 8 zeigen, ist bei einem er- 
sten schlauchformigen Behalter 1' das in Spulrichtung 
befindliche Ende 18 offen, und dieser erste Behalter 1' 
ist iiberlappend in einen zweiten schlauchformigen Be- 
halter 1 11 eingeschoben, der an seinem der Spulrichtung 
entgegengerichteten Ende 19 offen ist. Das eingescho- 
bene Ende 1 8 des ersten Behalters 1 1 ist an seinem Urn- 
fang mit der Innenwand des zweiten Behalters 1" ver- 
bunden. Auch das vordere Ende 1 9 des zweiten Behal- 
ters 1" soil an der AuBenseite des ersten Behalters 1' 
so befestigt werden, daB beide Behalter faltenfrei ver- 
bunden sind und im Uberlappungsbereich kein Verlust 



an Wasser und eingespultem Sand auftritt. 
[0030] Das Befestigen des Endes 1 8 des ersten Be- 
halters 1' an der Innenwand des in Einspulrichtung fol- 
genden Behalters 1" kann ringsum durch Nahen, Kle- 

5 ben, Nieten oder mittels ReiBverschluB oder Klettver- 
schluB oder punktuell mittels Haken und Osen, Druck- 
knopfen oder Schlaufen erfolgen. 
[0031] Der Uberlappungsbereich 20 sollte minde- 
stens ein Viertel des Durchmessers der schlauchformi- 

10 gen Behalter 1 ', 1 " betragen , also bei einem Durchmes- 
ser von 2 m mindestens 50 cm. 

[0032] An der Baustelle ist die Verbindung mittels Ha- 
ken 28 und Osen 29 besonders leicht durchzufiihren. 
Hierzu werden am Ende 18 des ersten schlauchformi- 

15 gen Behalters 1 1 und im Uberlappungsabstand vom vor- 
deren Ende 1 9 des zweiten schlauchformigen Behalters 
1 " in gleichen Abstanden am Umfang verteilt die mitein- 
ander korrespondierenden Haken 28 und Osen 29 an- 
gebracht. Die Abstande dieser Haken 28 und Osen 29 

20 konnen in Abhangigkeit vom Umfang der schlauchfor- 
migen Behalter 30 cm bis 80 cm betragen. Am offenen 
Ende 18 des ersten Behalters 1' kann zusatzlich ein 
dehnbarer Textilstreifen 27 angebracht sein, der uber 
den an der Innenseite des zweiten Behalters 1" zu be- 

25 festigenden Rand des ersten Behalters 1' hinausragt 
und der Differenzen zwischen den Durchmessern der 
Behalter 1' und 1" ausgleicht. Dieser dehnbare Textil- 
streifen 27 wird durch den Druck des eingespulten San- 
des gegen die Innenwand des zweiten Behalters 1 " ge- 

30 druckt und in mogliche Hohlraume gepreBt, so daB auch 
dann eine erosionssichere Verbindung der beiden Be- 
halter zustande kommt, wenn der zweite Behalter 1 11 im 
Durchmesser groBer ist als der erste Behalter 1'. 
[0033] In Fig. 9 ist ein mattenartiger flacher Behalter 

35 1"' zum Einspiilen von Sand dargestellt, dessen untere 
und obere Gewebebahn an der Stirnseite 21 und Ruck- 
seite 21 ' sowie an den Seiten 22 miteinanderverbunden 
sind. Damit der flache Behalter 1'" beim Einspiilen von 
Sand nicht ausbaucht, sind iiber die Flache des Behal- 

40 ters 1'" in regelmaBigen Abstanden Abstandhalter 23 
angebracht, welche den maximalen Abstand zwischen 
der unteren und deroberen Gewebebahn punktuell fest- 
legen und nur ein reduziertes Ausbauchen zwischen 
den Abstandhaltern 23 erlauben. 

45 [0034] Sand oder Boden werden mit Hilfe eines Ein- 
spiilrohres 25 oder -schlauches eingespult. Dabei ist 
der AuslaB des Einspulrohres 25 entlang der Mittellinie 
des Behalters 1'" verschiebbar, so daB zwischen dem 
AuslaB und den im Bereich derStirnwand 21 und Riick- 

50 wand 21 1 befindlichen Wasserauslassen eine Stromung 
entsteht, die das Einspulen von Sand oder Boden be- 
wirkt. Wahrend des Einsptilens wird das Einspulrohr25 
entsprechend dem Fullungsgrad desflachen Behalters 
1"' zuruckgezogen. Bei dem Ausfiihrungsbeispiel nach 

55 Fig. 9 wird der WasserauslaB oder die Wasserauslasse 
von Drainstreifen 24 gebildet, die zwar filterstabil sind 
und den eingespulten Sand zuruckhalten, die jedoch 
gegeniiber der ubrigen Behalterwand eine erhohte 
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Wasserdurchlassigkeit aufweisen. Der Drainstreifen 26 
ist vorzugsweise ein Gewebe, das im Abstand vom Ein- 
fullstutzen oder im Abstand vom verschiebbaren AuslaB 
des Einspulrohres oder -schlauches 25 im Bereich der 
Stirn- oder Ruckseite 21 in der die Decke des flachen 
Behalters bildenden oberen Gewebebahn eingenaht ist. 
Dabei kann sich der Drainstreifen 24 auch in den oberen 
Bereich der Stirnwand 21 und Ruckwand 21 1 erstrecken. 
[0035] Die Fig. 10 bis 13 zeigen Ausfuhrungsformen 
der schlauchformigen Behalter 31 ,32, die so ausgebil- 
det sind, daB sie leicht und schnell aneinander ange- 
kuppelt werden konnen. In Fig. 10 weist ein erster Be- 
halter 31 an einem Ende einen im wesentlichen zylin- 
drischen, elastischen, aber auch steifen Reifen 33 auf. 
An diesem Reifen 33 ist die dunnwandige Hulle des Be- 
halters 31 moglichstfaltenlos befestigt. Die Befestigung 
kann je nach Material durch Klebung oder SchweiBung 
der Schlauchhulle am Reifen oder durch Umhullung des 
Reifens durch die Behalterhulle erfolgen. Am Anfang 
des angekuppelten zweiten Behalters 32 ist ein im 
Durchmesser gleich groBer zylindrischer Reifen 34 be- 
festigt, der aufgrund seiner Elastizitat durch den Reifen 
33 in den Endbereich des ersten Behalters 31 eingefuhrt 
werden kann und der durch Zuruckziehen des angekup- 
pelten Behalters 32 sich mit seinem inneren Rand ge- 
gen den inneren Rand des Reifens 33 anlegt. Je nach- 
dem, wie die diinnwandigen Hullen der Behalter 31 ,32 
an den Reifen 33,34 angebracht sind, stoBen - wie Fig. 
1 1 zeigt - die Reifen 33,34 unmittelbar aufeinander, oder 
es legt sich - wie Fig. 12 zeigt- eine dunneBehalterwand 
dazwischen. 

[0036] Um eine Dichtigkeit an der Kupplungsstelle 
aufrechtzu erhalten, konnen auf der AuBenseiteder Be- 
halter31 ,32 Mittel angebracht sein, die eine Anlage der 
Reifen 33,34 bewirken. Beispielsweise kann nach Zu- 
ruckziehen des angekuppelten zweiten Behalters 32 
uber die Kupplungsstelle ein Band aufgeklebt werden, 
das den Endbereich des ersten Behalters 31 und den 
Anfangsbereich des zweiten Behalters 32 in ihrer Lage 
zueinander fixiert. Auch konnen die Enden von elasti- 
schen Bandern, die unter Zugspannung stehen, auf der 
AuBenflache der beiden Behalter 31,32 befestigt wer- 
den. Diese elastischen Bander drucken die Reifen 
33,34 gegeneinander. 

[0037] Zum AbschluB eines Behalters 31 oder 32 
dient ein Deckel 35, der ebenfalls mit einem gleich gro- 
Ben Reifen 36 versehen ist und der entsprechend an 
einem schlauchformigen Behalter 31 oder 32 ange- 
bracht werden kann. 

[0038] Wie die Fig. 13 zeigt konnen die Reifen 33', 
34' auch schwach konisch ausgebildet sein. Diese Aus- 
fuhrung hat den Vorteil, daB der konische Reifen 34' des 
angekuppelten Behalters 32 klemmend in den koni- 
schen Reifen 33' eingeschoben werden kann, wodurch 
eine groBere Dichtigkeit an der Kupplungsstelle erzielt 
wird. 

[0039] Die Reifen 33,33 , ,34,34' ) 36 konnen aus Stahl- 
blech oder Kunststoff bestehen. Die Steifigkeit der Rei- 



fen sowie deren Dicke ist abhangig vom Durchmesser 
der Behalter. Je groBer der Durchmesser ist, um so stei- 
fer und dicker konnen die Reifen 33 ,33', 34,34', 36 sein. 
Der Querschnitt der Reifen kann rechteckig, oval, keil- 
5 formig oder auch rund sein. 

Bezugszeichenliste: 

[0040] 

10 

I schlauchformiger Behalter 

I I erster Behalter mit offenem Ende 

1 " zweiter Behalter mit offenem vorderen Ende 

1"' mattenartiger Behalter 

15 2 Gewebebahnstuck 

3 Gewebebahnstuck 

4 Gewebebahnstuck 

5 Kettfaden 

6 SchuBfaden 
20 7 Umfangsnaht 

8 Langsnahte 

9 Einfulloffnung, Einfullstutzen 

1 0 WasserauslaB 

1 1 Deckel 
25 12 Ende 

13 Ende 

14 Uberstand 

15 Naht 

1 6 Beschichtung 
so 17 Pore 

18 offenes Ende 

19 offenes vorderes Ende 

20 Uberlappungsbereich 

21 Stirnwand 
35 21' Ruckwand 

22 Seitenwand 

23 Abstandhalter 

24 Drainstreifen 

25 Einspiilrohr oder -schlauch 
40 26 obere Gewebebahn 

27 dehnbarer Textilstreifen 

28 Haken 

29 Osen 

31 schlauchformiger Behalter 

45 32 schlauchformiger Behalter 

33 Reifen 

33' konischer Reifen 

34 Reifen 

34' konischer Reifen 

50 35 Deckel 

36 Reifen des Deckels 



Patentanspruche 

1. Behalter aus wasserdurchlassigem Gewebe aus 
hochmodulen, synthetischen Faden, mit minde- 
stens einer Einfulloffnung (9) zum Einspulen von 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 
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Boden oder Sand, dadurch gekennzeichnet, daft 

das Gewebe derart impragniert oder beschichtet 
ist, daf3 die Fadenlage des Gewebes stabilisiert und 
die Wasserdurchlassigkeit des Gewebes nur soweit 
reduziert ist, daf3 das Einspiilen der Bodenpartikel 
uber groBe Strecken und die Drainage des einge- 
spulten Bodens uber den gesamten Behalter (1) 
moglich sind. 

2. Behalter nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB das Gewebe mit Kunststoff beschichtet ist. 

3. Behalter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB dem Kunststoff UV-Stabilisatoren beige- 
mischt sind. 

4. Behalter nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die Beschichtung des Gewebes von einem 
dunnen. uber die gesamte Flache gleichformig auf- 
reiBenden oder Offnungen oder Poren bildenden 
Film gebildet ist. 

5. Behalter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Gewebe mit einem Kunststoffilm be- 
schichtet ist, in dem wasserlosliche Granulate, z.B. 
Salz, uber die Flache gleichmaBig verteilt angeord- 
net sind. 

6. Behalter nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB das Gewebe mit einem wasserloslichen 
Film, z.B. aus Leim, Gelatine oder dergleichen, be- 
schichtet ist. 

7. Schlauchformiger Behalter nach einem der Anspru- 
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die 

Kettfaden (5) des Gewebes in Umfangsrichtung 
und die SchuBfaden (6) in Langsrichtung des Be- 
halters (1) verlaufen. 

8. Schlauchformiger Behalter nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die zur Bildung eines 
langen Schlauches benotigten und entsprechend 
dem jeweiligen Umfang plus Uberlappungen im Be- 
reich der Langsnaht (9) abgelangten Gewebebahn- 
stucken (2,3,4) mit einer J-, Schmetterlings- oder 
Uberwendlingsnaht (7) miteinander verbunden 
sind. 

9. Schlauchformiger Behalter nach Anspruch 7 oder 
8, dadurch gekennzeichnet, daB die Naht (7), wel- 
che die Gewebebahnstucke (2,3,4) miteinander 
verbinden, auf der Innenseite der Behalterwand an- 
geordnet ist. 

1 0. Schlauchformiger Behalter nach einem der Ansprii- 
che 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die En- 
den der zu einem Schlauch geformten Gewebe- 
bahnstucke (2,3,4) einander uberlappen und durch 



mehrere in der Uberlappungszone angeordnete, in 
Langsrichtung des schlauchformigen Behalters (1) 
verlaufende Nahte (8) miteinander verbunden sind. 

5 11. Behalter nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Langsnahte (8) auf der dem Ein- 
fullstutzen (9) gegenuberliegenden Seite des Be- 
halters angeordnet sind. 

10 12. Behalter nach einem der Anspruche 1 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB an mindestens einem 
Ende des Schlauches (1 ) ein Deckel (11) unter Be- 
lassen eines Uberstandes (14) von mindestens 50 
cm eingenaht ist. 

15 

13. Behalter nach einem der Anspruche 1 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB an mindestens einem 
Ende des Schlauches (1 ) ein Teil eines ringsumlau- 
fenden ReiBverschlusses angenaht ist. 

20 

14. Schlauchformiger Behalter nach einem der Ansprii- 
che 7 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, daB das 

in Spulrichtung befindliche Ende eines ersten 
schlauchformigen Behalters (1 1 ) offen ist und mit 
25 diesem offenen Ende (18) in einen zweiten, 
schlauchformigen Behalter (1 ") uberlappend einge- 
schoben und das eingeschobene Ende (18) am 
Umfang mit dem zweiten Behalter (1") verbunden 
ist. 

30 

15. Schlauchformiger Behalter nach Anspruch 14, da- 
durch gekennzeichnet, daB auch das auBen lie- 
gende Ende (19) des angeschlossenen zweiten, 
schlauchformigen Behalters (1") mit dem ersten 

35 schlauchformigen Behalter (1 ) am Umfang verbun- 
den ist. 

16. Schlauchformiger Behalter nach Anspruch 1 4 oder 
15, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindung 

40 deruberlappenden Schlauchenden (1 8,1 9) punktu- 
ell erfolgt. 

17. Schlauchformiger Behalter nach Anspruch 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Verbindung mit- 

45 tels Haken und Osen (28,29) erfolgt, die in Abstan- 
den von 30 cm oder mehr am Umfang der Schlau- 
chenden (18,19) und an den Enden der Uberlap- 
pungsbereiche (20) an der Innenwand des ange- 
schlossenen, in Spulrichtung befindlichen 

50 schlauchformigen Behalters (1 ") und an der AuBen- 
wand des ersten schlauchformigen Behalters (1 1 ) 
angeordnet sind. 

18. Behalter nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
55 durch gekennzeichnet, daB dieser rmattenartig 

ausgebildet ist und eine untere Gewebebahn und 
eine obere Gewebebahn (26) aufweist und die obe- 
re Gewebebahn (26) uber Stirnwand (21 ) und Riick- 
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wand (21') sowie Liber Seitenwande (22) und uber 
Abstand halter (23) mit der unteren Gewebebahn 
Abstand haltend verbunden ist. 

19. Behalter nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 5 
zeichnet, daB die untere Gewebebahn und die 
obere Gewebebahn (26) von einem Doppelgewebe 
gebildet sind und die Abstandhalter (23) eingewebt 
sind. 

10 

20. Behalter nach Anspruch 18 oder 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB anstelle von Wasserauslassen 
(10) in der die Decke bildenden oberen Gewebe- 
bahn (26) des flachen Behalters (1 '") im Bereich der 
Stirnwand (21) und Ruckwand (21') und/oder der 15 
Seitenwande (22) Drainstreifen (27) erhohter Was- 
serdurchlassigkeit angeordnet sind. 

21. Behalter nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Einfulloffnung (9) in der Mitte des 20 
flachen Behalters (1'") in der oberen Gewebebahn 
(26) angeordnet ist. 

22. Behalter nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Bereich einer Seitenwand (22) in 25 
der oberen Gewebebahn (26) oder in der Seiten- 
wand (22) eine Offnung angeordnet ist zur ver- 
schiebbaren Aufnahme eines Einspiilrohres (25) 
oder -schlauches, dessen AuslaB insbesondere 
entlang der Mittellinie des flachen Behalters (1 m ) 30 
verschiebbar ist und im Bereich der Stirnwand (21 ) 
und Ruckwand (21 ') Drainstreifen (24) angebracht 
sind. 

23. Behalter nach einem der Anspriiche 1 bis 12, da- 35 
durch gekennzeichnet, daB zum Ankuppeln eines 
schlauchformigen zweiten Behalters (32) an einen 

im Durchmesser gleich groBen schlauchformigen 
ersten Behalter (31 ) der erste Behalter (31 ) an sei- 
nem Ende und der zweite Behalter (32) an seinem 40 
Anfang gleich groBe Reifen (33,34) aus elasti- 
schem Material aufweisen, an denen die Behalter 
(31,32) befestigt sind, und daB der Anfang des 
zweiten Behalters (32) in den Endbereich des er- 
sten Behalters (31 ) eingefuhrt ist, so daB die Innen- 45 
seite seines Reifens (34) in Anlage an die Innensei- 
te des Reifens (33) am Ende des ersten Behalters 
(31) gelangt, gegebenenfalls unter Zwischenlage 
einer Behalterwand. 

50 

24. Behalter nach Anspruch 23, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Reifen (33) am Ende des ersten 
Behalters (31 ) an der AuBenseite der Behalterwand 
angeordnet ist und der Reifen (34) am Anfang des 
zweiten Behalters (32) an der Innenseite der Behal- 55 
terwand angeordnet ist oder umgekehrt. 

25. Behalter nach Anspruch 23 oder 24, dadurch ge- 



kennzeichnet, daB die Reifen (33,34) im wesentli- 
chen zylindrische Reifen sind. 

26. Behalter nach Anspruch 23 oder 24, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Reifen (33', 34') schwach 
konisch ausgebildet sind und sich zum anzukup- 
pelnden Behalter (32) hin verjungen. 

27. Behalter nach einem der Anspriiche 23 bis 26, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Ende eines Be- 
halters (31,32), an dem ein Reifen (33,33' bzw. 
34,34') angeordnet ist, durch einen Deckel (35) ver- 
schlossen ist, an dessen Umfang ein Reifen (36) 
angeordnet ist, der dem Reifen (33,33' bzw. 34,34') 
des Behalters (31 ,32) entspricht. 
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FIG. 9 
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